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Es ist bekannt. ieinteilige feste Fiillsto ffe, z.B.^ 
Kaolin, Kieselsaure o der PolyViiiyichlond, in Fom 
"""^njer Dispfti^innep in Leder einzulagern. uiese 



Veif ahren zum Fiillen von Leder 



lo 



Mittel fiillen bevoizugt die lockeren und schwammi 
gen Telle des Leders. Dadurch wird in erwiinschter 
Weise ein Leder gleichmaBiger Qualitat erhalten. Ein 
Nachteil dieses Verfahrens zum FCillen von Leder ist 
der, daB keine feste Verankemng der Fiillmittel im 
Leder erfolgt Die Fiillstoffe konnen daher leicht 
wieder aus dem Leder ausgewaschen werden. 

Die Mitverwendung von Dispergiennitteln, z.B. 
von Dinaphthylmethandisulfonsaurem Natrinm, zur 
Stabilisierung der FiiUmitteldispersion und Forde- 
rung des Eindringens der Fullmittel in das Leder ist 
bereits bekannt. Die Dispergiennittel vermindem die 15 
nachteilige leichte Auswaschbarkeit der Fiillmittel 
nidit, sondem erhohen diese im Gegenteil vielfach. 

Es wurde nun ein Verfabren zum Fiillen von 
Leder durch Einlagerung feinteiliger fester Fiillstoffe 
in Gegenwart von Dispergiennitteln gefunden, das ao 
eine Einlagerung feinteiliger fester Fiillstoffe in Leder 
imter gleichzeitiger weitgehender Fixienmg dieser 
Fiillmittel im Leder ermoglicht. Zur Durchfiihrung 
des erfindungsgemaBen Verfahrens ist es erforder- 
lich, daB die Fiillstoffe in Gegenwart von solchen 25 
wasserlSslichen und durch Sauren fallbaren Pro- 
dukten als Dispergiennittel, die dadurch erhalten 
worden sind, daB Dicyandiamid und Formaldehyd, 
gegebenenf alls in Gegenwart von wasserlSslichen ein- 
oder mehrwertigen Alkoholen oder/und wasserlos- 30 
lichen Mono- odcr Polysacchariden oder/imd wasser- 
loslichen Salzen der schwefligen Satire oder/und 
anderen mit Oxoverbindungen kondensierbaren Sub- 
stanzen, z.B. Hamstoff oder Melamin, in schwach 
alkalischer Losung kondensiert worden waren unter 35 
Zusatz eines wasserlSslichen, dispergierend wirken- 
den Salzes einer organischen SulfonslLure, insbeson- 
dere Natrium vor, wahrend oder nach dieser Kon- 
densation, wobei man die Kondensation hochstens so 
lange hatte fortschreiten lassen, wie die das ange- 40 
gebene Salz enthaltenden Kondensationsprodukte 
noch wasserloslich waren, eingelagert und daB die 
Leder spatestens am Ende der Behandlung einen 
pH-Wert kleiner als 7, vorzugsweise von 3,5 bis 5,5, 
aufweisen, wobei zur Einstellung des genannten pH- 
Wertes die Leder erforderlichenfalls vor, wahrend 
Oder nach der Einlagerung der Fiillstoffe nut Saure 
Oder einer in waBriger Losimg sauer reagierenden 
Verbindung behandelt werden. Eine Saurebehand- 
lung ist dann erforderlich, wenn die Leder keinen 50 
so groBen Saurevorrat besitzen, daB sie am Ende der 
Behandlung den gef orderten pH-Wert aufweisen. 
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Die als Dispergiennittel verwendbaren Produkte 
sind Z.B. nach den Angaben der amerikanischen 
Patentschrift 2 737 504 oder nach den Angal>en der 
deutschen Patentschriften 976615, 1044403 oder 
nach der deutschra Auslegeschrift 1 068 464 erhalten 
worden. 

Die Anwendung der bei dem erfindungsgemSBen 
Verfabren als Dispergiennittel verwendeten Produkte 
als Gerb- oder Nachgerbmittel ist bekannt Als 
Nachgerbmittel emgesetzt, bewirken sie eine Fiille- 
steigenmg des damit behandelten Leders. Die erfin- 
dungsgemaBe gleichzeitige Anwendung der leicht 
sILurefallbaren Dispergiennittel und der feinteiligen 
festen Fiillmittel ist deswegen vorteilhaft, da die 
letzteren in emem grSBeren Ausmafi von den locke- 
ren Teilen des Leders aufgenommen werden. Da- 
durch wird ein Leder gleichmaBiger Qualitat er- 
halten, ohne daB der Ledercharakter wesentlich ver- 
andert wird. 

Die bei dem erfindungsgemaBen Verfabren als 
Dispergiennittel verwendeten Produkte leisten in 
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dem MaB ein^ Beitrag zur Hxi erung der Fiilistoge 
im Leder, indem sie selbst wahrend oder nach dbm 
EinlagerungsprozeB in eine unlosliche Form iiber- 
gefiihrt werden. Offenbar werden die Fiillstoffe bei 
dieser Oberfuhrung der bei dem erfindungsgemafira 
Verfabren als Dispergiennittel verwendeten Sub- 
stanzen in eine unlosliche Form von diesen umhiillt 
und dadurch mit an der Faser fixiert. 

Als Fiillstoffe im Sinn dieses Patentes konnen z. B. 
feinteilige Kieselsaure, SiUcate, Aliuninate, fein- 
teiliges Polyvinylchlorid oder auch Utanoxyd ver- 
wendet werden. 

Das Verhaltnis, in dem die als Dispergiennittel 
verwendeten Produkte zu den Fiillstofien angewendet 
werden, kann in weiten Grenzen schwanken. Es kon- 
nen im Gegensatz zu den nach bekannten Methoden 
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t, ■ A -B- io„-.„,«« vrtt, Piilktoffen verwendeten Di- harzeii beschiieben. Die Glyptattarzewden m orga- 

%1rzugabe der Sauren. z. B. Ameisen- oder Bor- dem eifindnngsga.^ Verfahxea gefifflt „re«len. 

saure, oder der in -vraBriger Losung sauer rea^erea- 15 / Beispiel 1 

den Veibindungen, z. B. Caurom-, Alummmn ^ chiomgegsrbter und 

^iJ'imtSXen der deutschen Pateatanmeld^ng Leder nut einem ^^ff ^ T^gesjubst^ 

ri0760TVc/28a werden zum Impragnieren und eines nadi Beispid 1 dar amOTkamschMi Pa^ 

ZSSf^TweX ki Leder ledigUch durch SSuren n^i^nebea gieKiagiaifiger Farbigg airf! 

ausgefant. ffiermit erfolgt ihre Uberfuhnmg in emen / Beispiel 2 

gegenuber jwrd die ^^^^''^^^^ ,^^ft^ ^ jedoch die Reaktion^iischung zusStzlich vor 

sind derkrtige chemische Reaktionen in technischtem 6 Standen zu verlangem, 

SSfi^b erhebUcfa schwietiger durchfiihrbar als eine Das erhalteae Leder w«st ahi^ 

AblKmg von Substan^n durdx LosUchkeits- Eigeaschaften ^e das nach Beisp«Il gewamene 

emiedrigung. Das eifindimgsgemlBe Vaffahren hat airf. 

damit gegenuber dan Verfahrrai der deutschen Pa- 50 Beispiel 3 

tentanmeldung C10760IVc/28a den technisdi^ ^ , a^^i,o« Re«ni,»i« 1 

VorteiL in technischem MaBstab einfacher raid Man verShit nach den Angaben des Beisf^^^^ 

siche^durc^^ar zusein verwendet jedoch statt des Calciiimsihcats erne 

''t^wSS^^^ifltTrner die AnwendbarkeU delsiibliche. feindisperse ^^^fl^^^ 

des erfindungsgemfiBen Verfahrens auf feinteiUge 55 martedchendurctoesser vcm 0,02 to 

f este FiiUstoffe der verschiedensten Art; das Ver. wird ebenfalls em Leder mit eihohter Fulle eihalten. 

fabren der deutschw Patentamneldimg C 10760 Beispibl 4 

IVcy28a ist dagegen auf eine bestimmte Grappe *^ iu* 11- 

soeSeUer Polymeii5atdispeisi<mea besdjiSnkt Im 100 Teile gefalztet chromgarer KalbfeUe werden 

SSS wrSS^ufS deutsdien Patentamnel- 60 sorgmitig init 50° C wannem f^^J^'^^ 

dunfc 10760 IVc/28 a nicht abruleiten, daB die ge- dann mit emer Misdiii^ ans 5,2Talen d^ nach- 

maB dem erfindungsgemaBen Verfahren zu verwen- stehend besdmebenen Iferas raid 0,4 Twlen l^- 

denden Dicyandiamidharze als Dispergiennittel bei delsUbUchem Utandioxyd (Pigmemt) m 120 Teaen 

de? EMSe4ig feinteiUger fester PmistoflEe in Leder Wasser von 60° C 1 Stunde gewalkt Nachdies^ Zeit 

vorteilhaftanwindbarseinwden. . '"'^^'^^'^''^^■S^^^T'^^iS ^X^'fi 

In der deutschen Patraitsdirift 676593 wird ein genommen. Der pH-Wert der Hotte soli 5,0 bis 5,4 

Verfahren zum Impragnieren von Leder mit Disper- betragen. Es wd kuiz gegpiflt imd .nutjemem hcht- 

sionen von Mineralstoffen in LBsungen von Glyptal- echten Fettungsmittel m ubhdier Weise gefettet 
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Die erhaltenen Leder weisen SSe erhohte Fiille 
und einen festeren Narbenwurf sowie eine hdlere 
Farbung gegenuber reinchromgaren Kalbledeni ant 
Die Zuiiditbarkeit dieser Led^ ist sehr gut 

HeisteUung des Haizes: 84 Teile Dicyandiamid, 5 
60 Tefle Hamstoff und 162 Tale 37Voige Fonn- 
aldehydlosung (die etwa 10«/o Methanol enthalt) sind 
in Gegenwart von 72 Teilai dinaphthylmethandisulf o- 
saurem Natrium und 76 Teilen SO^/oiger, entkalkter, 
neutraler Snlfitablauge so lange auf 96 bis 98° C lo 
unter Riihren unter RiickfluB eiiiitzt worden, bis eine 
Probe des Produktes in Wasser Mar loslich ist und 
mil 1 n-Essigsaure einen starken Niedeischlag er- 
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Man verfahrt nach den Angaben des Beispiels4, 
verwendet jedoch statt des Titandioxyds 0,4 Teile 
feinteiliges Kaolin und 7 Teile eines Harzes, das man 
auf folgendem Wege erhielt: 84 Teile Dicyandiamid, ao 
28,5 Teile Natrinmmetabisulfit, 325 Teile 37«/oiger 
Fonnaldehyd und 135 Teile einer etwa 50Voigen ent- 
kalkten, neutrals Sulfitablauge warden 4 Stunden 
unter Riickflufi exhitzt 

Das nacb diesem Verfahren erhaltene Leder weist as 
abnlich veibesserte Eigenschaften gegeniiber Rein- 
chromleder auf, wie das nach Beispiel 4 gewonnene. 

Beispiel 6 

100 Teile gefalzter lohgarer SchaffeUe werden kurz 30 
gespiilt und dann mit 80 Teilen Wasser von 35° C 
and 1 eines mittelsulfonierten Spermols 10 Minn- 
ten gewalkt Dann wird ein Gemisch aus 4Te3en 
(auf Trock^isubstanz berechnet) eines Kondensa- 
tionsproduktes, das, wie im Beispiel 1 angegeben, er- 35 
halten worden ist, 4 Teilen (auf Trockensubstanz be- 
rechnet) eines feinteiligen Polyvinylchlorids und 
2 Teilen eines neutral gestellten Kondensations- 
produktes aus Dioxydiphenylsulfon, Fonnaldehyd 
und Naphthalinsulfosaure, das z. B. gemafi den An- 40 
gaben des Beispiels 1 der deutschen Patentschrift 
611671 erhalten worden ist, zugesetzt imd das Leder 
damit 30Minaten gewalkt Dami werdea 0,8 Vo was- 
serfreies Aluminiumsulfat oder 1V& BorslLure nach- 
gesetzt und weitere 20&finatea gewalkt. Der pH- 45 



Wert der Flotte und der Leder soil dann zwisdien 4 
and 5 liegen. Man erhalt gut gefuOte, narbenfeste 
Leder, die wie Hblidi weiterveraxbeitet weiden. 

Patentansprudi: 

Verfahren znm Fullm von Leder durch Eln- 
lagerung feinteiliger fester Fiillstoffe in Gegen- 
wart von Dispergiermitteln, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fiillstoffe in Gegen- 
wart von solchra wasserloslichen und durdi Sau- 
ren fallbaren Produktra als Dispergiermittel, die 
dadurdi erhalten worden sind, daB Dicyandiamid 
und Fonnaldehyd, gegebenenfalls in Geg^wart 
von wasserloslidien ein- odCT mehrwertigen Al- 
koholm oder/und wasserloslichen Mono- odex 
Polysacchariden oder/und wasserloslichen Salzen 
der schwefeligen Saure oder/und anderen mit 
Oxoverbindungen reagierenden Verbindungen, 
in schwach alkalischer Losung kondensiert wor- 
den waren unter Zusatz eines wasserloslichen, 
dispergierend wirkenden Salzes einer organischen 
SuUonsaure vor, irahrend oder nach dieser Koxi- 
d^isation, wobei man die Kondensationhochstens 
so lange hatte fortsdbreiten lassen, wie die das 
angegebene Salz enthaltenden Kondensations- 
produkte noch wasserloslich waren, eingelagert 
werden und dafi die Leder spatestens am Ende 
der Behandlung einen pH-Wert kleiner als 7 auf- 
weisen, wozu die Leder erforderlichenf alls vor, 
wahrend oder nach der Einlagerung derFiiUstoSe 
mit einer S^ure oder einer in w^riger Losung 
sauer reagierenden Verbindung behandelt werden. 



In Betracht gezogene Dracksduiften: 

Deutsche Patentschriften Nr. 676593, 852698; 

deutsche Auslegeschrift Nr. 1000563; 

deutsche Patentanmeldungen B 31496 IVc/28 a (be- 
kanntgemacht am 13. 9. 1956) und C 10760 IVQ/28a 
(bekanntgemacht am 25, 10. 1956); 

franzosische Patentschrift Nr. 1 042 084; 

schweizerische Patentschrift Nr. 314 648; 

britische Patentschrift Nr. 583 096; 

USA.-Patentsdiiift Nr. 2737 504; 

Zeitsdirift »Das Leder<c, 1955, S. 73 bis 80. 
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